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Q= się Czytelnik lafkawy, z prożbą aby 
był łafkaw w dochowywaniu cierpliwości, ieżeli 
w przekładaniu na Polfki Język Opifania powfzech- 
nego Rękodzieł czyli Manufaktur, może nie to opifa- 
nie w porządku przypadnie wprzod, ktoreby cieka- 
wość Czytelnika nafycić mogło. Przeciąg dłużfzy. czafu 


ufpokoi wfzyftich żądanie, 
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"ës zafían nie mnego nie ieft, tylko skora z kozy, lub 3 kozfa 
(a. przemącerowana wapnem, wyprawiona: dobrze od garba- 
(„rę rm, pofarbowana i pogrofzkowana pokarbowaną garbar= 
my (ką defzczofką;  opifinie naftępuiące definicyą tę uczynii 
i . „ laśnieyfzą:, Szafian nazywa fię inaczey Marokinem, ktore 
to imie powtorne, znaczy bez wątpienia skorę z. Maroko, ponieważ przed- 
tym bardzo ich wiele wyprawiano w Maroko; wyprawiaią ie i teraz 
1012026 w wielu Kraiach Afryki 
لا‎ Prace około Szafianuj podobne fy bardzo: do tych, Ktore' Be po 
dcymuig około wyprawy” garbarskiey skorek cielgcych € zobacz -Sztukę 
REM ۸ 3 ۱ Gavbarza) 
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Gatbarza) to tylko wyiawfzy, że około Szafianu więcey ieft pracy u wo- 


dy, i że fig Szafian nie w dębinę kładzie, ale w galas: opifzę tu taką fkor 


tych wyprawę, jaka. De praktykuje w Manufakturze S, Hippolita, u P. Bar- 
rois; ktorey fama pomyslność pokazuie dofkonałą w tey Sztuce wiado- 
mość. Manufaktura ta ufundowana ieft R. r749. dla wyprawiania Szafia- 
now, A w R.1765. otrzymała krolewski przywiley, wpifany w akta Parla- 
mentu, przez ktory zażywa prerogatyw krolewfkiey manufaktury. Lecz 
że nayprzednieyfże Szafiany wychodzą z Wfchodniego Pańfiwa, a. ofo- 
bliwie z Łeukoteon Miafła ftołecznego Cypryifkiey Wyspy, i z Diarbeki- 
ru Miafła Azyatyckiego, rozumiem, że nie nie opufzczę, czegoby żądać 
można do dofkonatey fkor tych wyprawy, . gdy.tu wypifzę to opifanie, 
ktore P, Granger przyfłał Akademii w miefiącu Sierpniu 1735g0 R. w me- 
moryale datowanym w Lernice Cypryiskim Mieście, ۷ iuż w tam- 
tych Kraiagh dofkonałe o tey Sztuce informacye; przyłączę do niego 
i memoryał pifañy w Diarbekirze Mieście Mezopotamii, przysłany także 
odniego w lat kilka potym. 


= 


= e P. Granger był arcy dofkonałym í fprawnym Felczerem, kto- 
rego Pan Hrabia de Maurepas, na ow czas Minifler w intereflach feig- 
gaiących De do morza, poffat był kofztem krolewskim na zwiedzenie 
Kraiu Wfchodniego, à ofobliwie Egyptu, Mezopotamii, i Perfyi: W 
wielką z ludźmi wfchodniemi wfżedł był podufałość człowiek ten zacny, 
przez fpofob obcowaiiła z niemi; odprawiał fwoie podroże bofo, w ied- 
nym tylko proftym kawtaniku, podług zwyczaiu Arabfkich rzemieślni- 
kow, i informował fię między niemi, nie daiąc fię nikomu na fobie po- 
znać: Ziednał fobie potym wielką fławę przez lekarską Sztukę, ofobliwie 
wyleczywfży octem człowieka, ktory fig był otruł przez opium, przyfłak ` 

do krolewskiego ogrodu wiele drzewek arcy ciekawych, i wiele częfci: 
hiftoryi naturalney; pokazał fpofob robienia Sałamoniaku, i cytuie he go 
z pochwałą w wielu Kfięgach memoryałow (zobacz Hift Acad 1735, kar 5. 
Mem. Acad. 1735 kar 109; 1736 kar, 483; 1737, kar. 4795 1745, kar. 77) 
P. de Reaumur przytaczaiąc obferwacye od niego uczynione nad 'Ther- 
mometrem Bagdadzkim w miefigcu Styczniu 1737g0. R., daie naim da 
wiadomości, że tegoż Roku uma; i fłyfzałem, iż powiadano, że w Schi- 
rafium Mieście fołecznym Farzyftanu Prówincyi Perskiey.. Poblikowano 

w Paryżu pa iego śmierci opifanie podroży iego do Egypti.. ` i 

To com powiedział o Panu Granger ; powinno nam dać do zrozu- 
mienia, iak wielką miał wiadomość rzeczy ten wielki człowiek, i iak do- 
skonale 
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skonałe ) wfzyftkie iego obferwacye; mie wątpię więc, Ze z łafki iego 
mamy dofkonałe oświecenie w tym, co fię tycze wyprawiania Szafianow ta- 
kich, iakie wychodzą z Leukoteon, bez potrzeby dowiadywania fię ta- 
iemnicy tych, ktorzy za wielki fobie intereíš maig we Francyi ukrywać ią, 
i za wielki mieć fekret (39). ` : 

3. Skory ktorych fie dobiera na Szafiany fg z koz, z kozłow lub z kos 
zlat, gdy De ie mieć może, naypięknieyfze przychodzą z Atwernie, z Le- 


„mowicu, z Turonii, z Burgundyi a ofobliwie z Burbonii; prowadza fe 


ie także z Szfaycarfkiey Rzeczypofolitey, z. Korkadyi Miafta Irlandyi, à 
nawet z Barbaryi, i z połnocnych kraiow. e 

W Wichodnim Pańftwie fzacownieyfze (D skory z kozlow; fg bo- 
wiem mocnieyfze, lecz we Fraucyi famych be tylko do tego kozlęcych 
zażywa; inne fą nadto mocne, i wiele kofztuią. Rymarze robiący pafy, 


, przenofzą nad inne Szafiany kozłowe, ponieważ D mocnieyfze, i nie po- 


trzebuią, a żeby były wedwoie (kladane; Tapicyerowie zażywaią ich także 
do dzieł potrzebuiących fkor wielkich; -iako to na krzefła, taborety, 
i na podrożne kałamarze; przeto miefza Fe ordynaryinie rożnych gatun- 
kow fkory do iedney wyprawy, ktora 8, à czalem ro tuzinow Szafianow 
w fobie zawiera. Skor z koz na Szafian, od dziefięciu iuż lat, podczas 
czafu ordynaryinie taniego, kofztuie tuzin 28, à czafem igo liwrow; ktory 
to tuzin waży około dwodzieftu ośmiu, lub trzydzieftu funtow, przy- 
pada więc funt ieden po 20 Francuskich troiakow; lecz od R. 1765 po- 
drożały.  Zażywa fie do tego skor fuchych lecz nie wyprawnych iefz- 
cze; to ieft nie tych, ktoreby iuż były zmacerowane w wapnie, ogolone ` 
2 włofow, i wyfufzone; ponieważ nie miałyby w fobie mięfftości, i fla- 
der ich byłby brzydki; po żywości zaś koloru fłader Szafianu Zedeng ief 
pięknością. Procz tego fkory wyprawne będąc iuż po dwa razy wyfiuilzone, 
utracaią wfzelką fwoię miękkość: na Zamsze więc ie obraca fie; ponie- 
waż oley i kafar w ktorym fé wykręcaią, przywrocić im może miękkość 
(zobacz Sztukę Garbarza Zamfżow). 

4 Skory deftynowane na Szafiany, iak tylko D fprowadzone, wy- 
fufzone będąc; z włofami kładą be w koryta napełnione wodą, ktoraby 
ftoiąc przez nieiaki czas cokolwiek tchnęła; zofławia fie ie tak w wodzie 
«AF 3, lub przez 4 dni, 3 żeby rozmokły; rozciąga fię ie potym na 

obylicy garbatey, potym kładzie fię ie w teź fame koryta na 24 godzin: 
na końcu tego czafu wyciąga fig ie raz drugi, A potym wkłada fe w doły 
garbarfkie, wybiera be do tego doł, ktoryby iuź był zażywany, czyli taki, 
ktory iuż fiużył do wyprawy flor wołowych lub cielęcych; zażywa go fig 
- po 
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po dwa razy, fkory trwaig dwa dni w dolę, à ieden dzień leżą z niego er. 
ięte; w dołach garbarfkich taka koło nich ieft robota, iaka i koło fkorek 
cielęcych; kładzie fig ich dwanaście tuzinow razem, 1 zofłaią w rożnych 
dołach -garbarfkich prawie około miefiąca , nim bywaią ogolone z fżerści, 
lecz potrzeba ie rano i w wieczor wyimować, ażeby zoftawały cokolwiek 
na powietrzu. 

` Moczy fig ie po dwa razy w dofach garbarfkich raz w dole fwieżym, 
w ktorymby raz tylko moczone były (kory, i w tym macerują fig przez 
و‎ dni w wapnie, a przez و‎ zofłaią wyłożone; A dwa razy w fwieżym w cale 
dole, ktoryby był przynaymniey przed czterema dniami przygotowany, 
a to dlatego, à żeby miał czas wychłudnąć, i ugafić be cokolwiek; w lecie 
przez krotfzy czas trwaią (kory w garbarfkich dołach, ponieważ gorącość 
fioneczna przyfpiefza wyprawy. ! 

5. Skory maiące be wyprawiać na Szafiany, nie tak długo trwać po- 
winny w garbarfkich dołach, iak te, z ktorych be robią Zamfże; ponie- 
waż mocnieyfze powinny. być Szafiany: ztymwfzyftkim fkory z kozłów 
i z koz nie tak prędko iak cielęce wyiść mogą z dofow , mimo to iednak 
pietnaftą dniami prędzey fkory na Szafiany wyimować De powinny, â nie 
żeli te, ktore De deftynuią. na Zamfże. 

6. W Leukoteon kładzie fig Georg deftynowane na Szafiany w wapne 
w.proch obrocone, 3 to na oo dni w lecie, A na 25 albo na 30 w zimie; 
obmywa fię ie potym w wodzie fwieżey, ogala De ie z fzerści, 48 
fię ie z mięfa czyli garbuie, a potym potrząía fig ie trochę wapnem; kla- 
dzie De w naczynia napełnione wodą, ażeby w nich zoftawały przez całą 


godzinę, płocze be ie w teyże wodzie: mocno;. potym zanofi be ie da 


innych fłatkow, przygotowanych umyslnie, a żeby w nich mogły być 
po kilka razy płokane,. i dobrze wygniatane nogami przez iednę lub przez 
dwie godziny,; „z wielkim. ftaraniem odmienia fig uftawicznie woda; co 
dzieie be za pomocą dwoch kurkow, z. ktorych jeden wprowadza wodę, 
gdy drugi wypufzcza tę; ktoraby. iuz. była plugawa; gdy te fkory fą iuz 
dobrze oczyfzczone i białe, zawiefza fię ie na żerdziach,.a żeby z nich 
woda ۰ | 
7. W Diarbekirze Mieście Turcyi Azyatyckiey.; «w Prowihcyi Diar- 
beku, nazwaney niegdyś Mezopotamią, kładzie Je fkory w wapnó tym 
ptawie fpofobem, iakim ie kładą naf Białofkornicy. Niektore ofoby 
mniemiały, że woda rzeki Tygru dopomaga do dobrey Szafianu wypra= 
wy; leca ta byndymniey De do. niey nie przyczynia, tak iako i do ich far= 
5 bowania: 
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bowania: albowiem zażywaią w tym kraiu do tego wod ftudziennych, 
albo też wody z rzeczki płynącey z zdroiu będącego o 3 mile od Diarbe- 
kiru, ktorą fprowadzaią przez wodociąg idący częfcią przez ziemię, częfcią 
przez fkały. ` Garbarze moczą fkory z koz lub z kozłow przez 24 go- 
dziny w wodzie, i ofkrobuią ie z tłuftości; gdy iuż dobrze fą oczyfzczo- 
ne, pofypuią każdą fkorę od ciała kafzą rzadką zrobioną z wapna; fkla- 
daig ie we dwoie, i położone iedne na drugich trzymaią przez 3 dni; wy- 
kładaią ie potym na wolne powietrze, rozwiefzaiąc ie w cieniu pod czas 
lata, a na Bonge umiarkowanym podczas zimy; z wielkim ftaraniem prze- 
wracaią ie uftawieznie, ażeby lepiey wyfchły; gdy iuż fkory f3 fuche 
ogalaią ie z fzerści i z mięfa, kładą ie w kadź garbarfką maiącą te for- 
mę, ktorą i naize, w tey zolłaią przez 2 lub 3 dni w lecie, a przez 15 w 
zimie. Po tych pracach garbarze wyimuią ie dla odnowienia wody wa- 
pienney, w ktorey ie moczą i płoczą 5 lub 6 razy; potym moczą i ma- 
ceruią powtornie w takieyże wodzie przez 6 dni, powtarzają te macero- 
wania 5 razy (bez wątpienia nie powinny być bardzo mocne) i za każdą 
odmianą wody z wielką pilnością 5 lub 6 razy obmywaią fkorki. Po tych 
wfzyftkich moczeniach, rozwiefza się (korki, à zeby z nich fciekła woda, 
i fkrobie się ie z tey ftrony, z ktorey ma być flader; skrobakiem nie 
zaoftrzonym poty, pokiby nie były czyfte i rowne. Na ow czas moczy 
się ie iefzcze i maceruie przez 5 lub 6 dni w wodzie wapienney, poru- 
fzaiąc ie codziennie przez wyciąganie iedney po drugiey. ` 


9. Po fześciu dniach oftatniey maceracyi, czyli moczenia, wyimuie 
się fkory, płocze się po razy kilka w wodzie fwieżey poty, pokiby nie 
były czyfte , ‘co się kontynuuie przez 3 dni bez przerwania, i rozwiefza 
się ie, A żeby przez połowę przefchły, A potym włożone być mogły w 
pf gnoy, czyli w pfie exkrementa. —. 3 


U nas fkory zaraz wyięte'z wapna ogalaią z fzerści, i pracuią‏ .و 
około nich przy wodzie, iakośmy powiedzieli w Sztuce Pargaminiarza,‏ 
i w Sztuce Garbarfkiey; lecz więkfza ieft iefzcze potrzeba, à żeby około‏ 
(kor na Szafian pilniey iefzcze przy wodzie pracowano: gdyby albowiem‏ 
zoftało się na nich cokolwiek wapna, to popfułoby ten kolor, ktory się‏ 
daie Szafianom; dałyby się widzieć plamy porobione od wapna przytłu-‏ 
miaiące kolor, i odmieniaiące go w brudny fiolet.‏ 


10, Po ofłatniey maceracyi fkory wykładaią się w rzekę na 3 lub 
4 godziny; porufża się ie co kwadrans, à żeby z nich fpłynęło grubize 
B wapno 


موز 
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wapno, garbuie się ie potym z mięfa, i kładzie się ie w cebry, w ktorych 
przez poł godziny tłocze się ie drewnianemi A okrągławemi palami; do- 
piero rozciąga się ie na kobylicy dla fkrobania ich z tey ftrony, z ktorey 
„ma być flader, i goli fig ie nożem, i z ftrony miefa i z ftrony fladru; ope- 
racya ta powtarza się po 5, a czafem i po 6 razy; po niey tłucze fię ie 
palami, iako fig reprezentuie na drugim koperfztychu Sztuki Garbar- 
fkiey; do dwoch tuzinow fkor daie się dwoch ludzi, ktorzyby ie deptali 
lub bili palami. Są iefzcze niektorzy, ktorzy po tey iefzcze pracy wrzu- 
caią ie w inny ceber maiący dno podziurawione, w ktorym depcze fię ie 
„iefzcze przez godzinę czafami leiac na nie czyftą wodę. 


11. Tyle fig zaś ie razy płocze tym fpofobem, i depcze w wodzie, ile 
fię przy nich odprawić powinno operacyi, ktorych ieft bardzo wiele, 
ofkrobuie się albowiem ie naypierwey z mięfa raz, drugi garbuie się ie 
z ftrony mięfa, kładzie się w pfi gnoy, wygładza fię i garbuie od fladru 
i od mięfa; potym kładziesię ie powtornie w pfi gnoy, garbuie się ie z firo- 
ny mięfa i wygładza się;na oftatek po 3 razy, garbuie się ie iefzcze od 
fladru i od mięfa, po tych pracach garbuie się ie raz ielzczeod fladru, 
à drugi raz od mięfa i od fladru. 


12. W Manufakturze S. Hipolita zachowuie się ten porządek w pra- 
cowaniu przy wodzie około (kor, ktoryśmy teraz opilali. Iak tylko wyidą 
fkory z dołow garbarfkich, tak preparowanych iakośmy opifali wyżey, 
kładzie się ie w kadź napełnioną wodą, à żeby w niey mogły być płokane, 
potym ofkrobuie się ie z mięfa, ita ieft pierwfza około nich praca. Kła- 
dzie się ie na 5 lub 6 godzin w inną kad także napełnioną wodą; oskro- 
buie się ie powtornie z mięfa, a ta icht druga około nich praca. 


13. Depcze się ie raz pierwfży; kładzie się w inną kadź napełnioną 
czyfłą wodą, A żeby w niey mokły; depcze się ie raz drugi; i garbuie się 
ie z ftrony mięfa, a ta ieft 3cia praca. Depcze się ie po 301 raz; i moczy 
się ie w kadzi w wodzie czyftey, depcze się ie po 4ty raz, i trze się ie ka- 
mieniem łupnym oprawnym w drzewo, A ta ieft czwarta praca, garbuie 
się ie w tymże czafie raz od mięfa, drugi raz od fladru nożem maiącym 
oftrz okrągławą, à ta ieft oftatnia praca u wody. Będziemy mowili w 
krotce ó innych pracach (38). i 
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Pf gnoy. 


14. Po pracach przy wodzie zakończonych, skory kładą się w pfi 
gnoy; kładzie się w wodę dwa wiadra pfich exkrementow (każde wiadro 
mieć powinno naymniey 14 kwart w fobie) do osmiu tuzinow fkor, i robi 
się z tego mafię na kfztałt kafzy, ktorą się rozciera i rozwalnia rękami; 
w to wkłada się fkory, miefza się ie w tym gnoiu przez kilka minut, prze- 
wraca się ie do gory fladrem, i tak się ie zofławuie. 


15. Skory zoftaią około dwonaftu godzin w pfim gnoiu, ten al- 
bowiem dopoimaga do zmiękczenia ich, iako otręby o ktorych mowi 
liśmy w Sztuce Zamefznika, a ofobliwie w Sztuce Białofkornika, odey- 
muie im furowość, czyni ie pulchnemi, grubiejącemi; i fprawia, Ze się 
w nich wzrufza fermentacya; procz tego gnoy pfi oczyfzcza fkory, dla 
tego że się w nim znayduią częfci foli alkali, i wyciąga z nich te tłuftość, 
ktoraby im nie dopufzczła przyjąć żadnego koloru: będziemy iefzcze 


mowić potym, iak się do wyprawy fkor zażywa otrębow (30). 


16. W Leukoteon rozciągaią pli gnoy iako geftą kafzę po fkorze na 
dwie linie prawie grubo; zapatruią się tam na tę materyą iako na rzecz 
iftotnie potrzebną do wyprawy Szafianow: po wiżyftkich także mieyfcach 
w ktorych De wyprawiaią na Szafian fkory, zbieraią gnoy pb z wielkim fa, 


'raniem, tak iako w Prowancyi, i w niektorych innych kraiach, zbiera się 


gnoy mułow i innych zwierząt na nawoz do ogrodow. 


17. W Miefiącu Lipcu 175580 R. gdy powietrze wiele uczyniło w 
Wyfpie Cypryifkiey (zkody, człowiek ieden prywatny reprezentował Rządcy 
Leukoteon, że ply przyczyniły się mocno do zarażenia ludzi tą cho- 
roba; ten z wielką łatwością pozwolił, i rofkazał nawet, a żeby wfzędzie 
zabiiano ply, gdzie kolwiekby się znaydowały. Garbarze i kupcy dowie- 
dziawfży się o tym wyroku, pofzli wfzyfcy do Rządcy dla reprezentowania 
mu, Ze Miafto to naywiękfzy prowadzące handel Szafianami, wielkąby 
poniofło fzkodę ieżeliby pfy były pozabiiane, ponieważ bez ich exkre- 
mentow uprawa tych fkor żadnym fpofobem obeyść by się nie mogła. 
Tę remonfiracyą tak za fprawicdliwą ofądził Rządca, że wyrok {woy fero- 
wany na pfy będące w mieście odwołał. 


. Zażywa się także gnoiow dla uprawienia bawełny, a żeby mogła 
przyjąć piękny czerwony kolor Andryanopolfki, podług memoryału pu- 
blikowanego w 1765tym R. za rofkazem Miniftrow, a drukowanym w dru- 
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karni krolewfkiey. Rofpufzcza się 25 funtow bobkow baranich w pięciu - 


funtach tugu z ziela nazwanego So/nik * w połtrzynaftu funtach oliwy; 
macza się w tey kompozycyi roo funtow bawełny uprawney iuż mocnym 
lugu pomiefzanym z wodą wapńienną nazwaną Sykiou, powtarza się 
operacyą tę po 3 razy. Gdy iuż bawełna ieft nagalafowana, uhałunowa= 
na, pofarbowana krwią i marżaną fimirneyfką, à potym przez popioły 
i mydło w kolorze fwoim cokolwiek ożywiona, moczy się ią iefzcze w 
Sykiou, à tak ta materya gnoiowa czyni ią żywiey iefzcze czerwoną, niżeli 
ieft naypięknieyfzy. inkarnat Andryanopolfki. 


19: Chowa się wiele plow w Paryżu dla potykania sie z dzikiemi by- 
kami, na przedmieściu S. Germana, koło fzopy Ceklarfkiey nazwaney 
de Séve; tam się ordynaryinie zakupuie pfie gnoie, przedaią ich zaś po 
24 troiaki wiadro. | 

Mam fobie za powinność przeftrzedz tu, że przez niegodziwy fortel 
zażywa się iefzcze do innych rzeczy teyże materyi, o czym potrzeba à że- 
by było Publicum informowane. Wielu korzennikow chcąc pieprz nay- 


czarnieyfzy przedać za pieprz biały, i pomnożyć iego wagę za małą cenę, 


kladli go w glinkę, w kretę, i w pfi gnoy: pewny korzennik nazwany 
Ourly zbankretowawfzy , i zarzuciwfzy handel, wynalazł ten niegodziwy 
fekret, około 1730 R. i upewniony byłem, Ze wielu innych zażywali go 
z wielką pomyślnością, ktora nam pokdzuie i proftotę kupujących, i prze- 
daiących niegodziwość. . Powiadaią nawet, że teraz iefzcze w doimofiwie 
nazwanym /a mai/on du combat przedaią go wiele korzennicy. ` 


19. W Diarbekirze inaczey zażywaią pfiego gnoiu. Gdy fkorki 
fchną, napełniaią się wielkie doły wykopane w ziemi, iakie D nafze doły 
wapienne, pfim gnoiem, ktory rozwalnia się tak, a żeby był taki iak miod 
lub iak rzadka kafza; w nim tak tofpuszczonym mokuią, i macernią się 
fkoty przez dni 8 w zimie, à przez و‎ w lecie, i depcze fig ie dnia każdego 
nogami. ` Wyimuie się fkory z tego gnoiu, a żeby mogły bydź płokane 
w fiwieżey wodzie, i kładzie się ie znowu w otręby rozwolnione wodą; w 
tych fkory zoftaią przez 6 dni w zimie, à przez 3 w lecie, będąc z wielką 
pilnością dnia każdego deptane tak, iako i w pfim gnoiu; wyimuie się ie 
z otrębow, obmywa się ie w fwieżey wodzie, i ofufza, a żeby mogły być 
fpolobne do przyięcia farby (66). 


Moczenie 


۶ Solnik 160 ziele knodowate i bezliftne; na brzegach morskich rośnie. 
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Moċzenie w garbarskim Krzewiu. 


20. Garbarze Wyípy Cypryifkiey (kory wyięte z pfiego gnoiu kładą 
w inny rodzay kafzy zrobioney z liściow krzewiu nazwanego garbarfkim, 
dlatego, Ze go ci zażywaią rzemieślnicy. , Krzew ten daiący te liście, 
nazywa fie po łacinie Rhus, albo Rho? folio ulmi. Cafpari Bauhint 
in Pinace Pag. 414, © Tournefortii lufiitutionum pag. Orr. Rhus fo- 
liis pinnatis obtufufcule ferratis, ovalibus, fubtus willofis. Linnci 
/pecierum primo edit. pag. 265. Ma nie wielkie kwiaty na kfztałt rużo- 
wych, zwiiaiące się w bukiety białawe; fruktem iego ieft pęcherzyk okrą- 
gławy, maiący w fobie iedno tylko ziarko sferyczne, z wierzchu płafko 
okrągłe, kofmate, nazwane Rudeum albo Rhus obfoniorum czyli fruk- 
tem kucharfkim, dla tego, że kucharze zażywaią go do potraw; liście 
iego fą podługowate i w koło maiące ząbki. Krzewie te w obfitości ro- 
dzą się na mieyfcach kamieniftych w Wyfpie Cypryfkiey, i w Hifpańii, 
a nawet w Okeztanii, i w Prowancyi; ma w fobie moc chłodzącą, ofu- 
fzaiącą , i fciągaiącą; zażywa go sie do Szafianow iako rzeczy fciągaiącey. 


21. Gdy fą liście te garbarfkiego krzewiu obrocone iuż w proch, 
robi fie z nich kafza bardziey gęfta, niż rzadka; wkłada się w nią fkory 
iedne po drugich; i macza się ie w niey, kładzie się ie potym w ftatkach 
kwadratowych, w ktorych maceruie fie ie przez 30 godzin, po tym cza- 
De depcze fig ie przez dwie godziny nogami, a potym odfyła fig ie do wo- 
dy, à żeby były obmyte i oczyfzczone. 


22. Na mieyfce moczenia for w garbarfkim krzewiu praktykuiącego 
De w Leukoteon, we Francyi, zażywa fig moczenja w galafie, o ktorym 
«mowić będziemy (59), fkóńczywizy mowę o farbowaniu. W Leukoteon 
te tylko skory przed farbowaniem moczą w galafie, ktore maią mieć ko- 
lor żołty (65). 
23. Dykcyonarz handlow opifuiąc fpofob moczenia skor na Szafian 
w garbarskim krzewiu tak fobie każe pofieępować: roskdzuie be nay- 
pierwey zagrzać 100 funtow liftkow garbarskiego krzewiu w beczce wody ` 
280 pint czyli kwart zawierdiącey; i gdy ta mixtura iuż ma wrzeć, napeł- 
nia fie nią skory ztzyte w koło, zaraz przy wodzie, i maiąće tylko ma- 
lerka dziurkę zoftawioną około tylney łapy, w ktorgby mogłobyć: włożo- 
ny leiek, gdy iuż skora prawie ieft pełna, związuie fię i tę łapkę tylną, 
a żeby woda nie wyciekała, tak tedy napełnione skor 3 lub 4 tuziny 
kładzie De w wielką kadź, w ktorey dwoch ludzi: miią ie bez prze- 
B 3 ftanku 
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ftanku przez 4 godziny; operacya ta nazywa fie miiciem skor. Mowiliś- 
my w Sztuce Garbarskiey o tey operacyi czyli o miiciu. 

24. Przewrocone skory kładą fię w iedney ftronie kadzi iedne na dru- 
gich; à żeby nie zwalily be na frzodek, przyciska be ie w pofrzodku drą- 
giem; w krotce potym przekłada be ie na drugą ftronę kadzi, i rozciąga 
De ie dobrze a żeby De nie sfałdowały, i tak przez nieiaki czas zoftawia 
fięie, a żeby krzew garbarski mogł ie wskruś przeniknąć; wycieka z nich 
woda przez 2 godziny. 

25. Gdy be to dzieie, roskazuie be grzać wodę w kotle wziętą z 
kadzi, ktora gdy iuż należycie ieft ciepła, wlewa fię w kadź, to tylko 
zachowuiąc, à żeby z tey ftrony była lana w ktorey nie maíz skor, na 
ow czas dwoch ludzi rozwiązuią skory, i napełniaią ie tą wodą; a potym ` 
dobrze związane miią ie na nowo rękoma przez dwie godziny bez żadney 
przerwy , potym kładą ie iedne na drugich, a żeby tak iako i i pierwey wy- 
pufzczały z fiebie wodę. 


"26. Potym raz iefzcze fię ie tym fpofobem te nalewa; lecz 
_ przez kwadrans tylko miie be ie i zoftawia fig aż do rana dnia przyfzlego 
w kadzi, w ktorym to czafie wyimuie fię ie, i kładzie na kratę drewnianą, 
położoną na teyże kadzi; tak leżąc wypufzczaią z fiebie wodę, potym ro- 
związuie fię ie, i rozpruwa, a żeby z nich mogł być wyfypany krzew; pło- 
cze fig ie dla oczylzczenia doskonałego; składa fig ie wedwoie, głowę 
z ogonem złączywizy و‎ fladrem na wierzch, i kładzie fię ie iedne na 
drugich na garbatą kobylicę, ` a żeby z nich woda doskonale fciekła; 
z tamtad wywiefza fig ie na przefufz; zwyczay zaś ieft wiefzać ie tyl- 
niemi łapkami. 

27. Gdy iuż.fą fuche, depcze fig ie nogami po dwie, potym rozcią- 
ga fię ie na drewnianym fole, a żeby mogły bydź oczyfzczone skroba- 
kiem i uwolnione od mig i krzewiu, ieżeliby doł był przyległy. 
Na oftatek maceruie fię ie po wierzchu oleiem z ftrony fladru; skrapia fię 
ie potym wodą, wałkuie fig ie, wykręca. i rozciąga, a tak dopiero mogą 
być na czarny kolor farbowane. "Tym fpofobem moczą be skory w krze- 
wiu, i wyprawiaią De na Szafian podług explikacyi wyrażoney w Dykcyo- 
narzu. handlu. 

28. Do wyprawy skor na Szafiany w Prowancyi zażywaią liściow z 
krzewiu nazwanego (Rhus Myrtifolia C. B. kar 471. art. 64. ) albo też li- 
ściow krzewiu garbarskiego, albo na oftatek liściow lentyfzkowych. _ Za- 
rowno w fzyftkich. tych trzech krzewiow sete mogą być zażyte, 52۵680 ` 

w nich 
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w nich może być w krotkim czafie wyprawiony , i brudny na ficbie przyjąć 
kolor.  Lentyfzek iedno ieft co i drzewo maftykowe, podług rozumienia 
więkfzey częfci Botaniftow. Linnaeus nazywa ie Pifłacia foliis abrupte 
pimnatis ; foliolis lanceolatis, fpec. pag. 2020. ræ edit. W Paryżu bar- 
dziey fzacuią do tey uprawy galas nad krzew garbarski, lubo więcey ko- 
fztuie, ma albowiem więcey mocy, à procz tego więcey w nim skory 
nabyć mogą białości. : 


Uprawianie skor w Otrebach. 


29. Po wyprawieniu skor w krzewiu w Wyfpie Cypryiskiey, od- 
dzielaią be skory rożne do rożnych kolorow; skory na żołty kolor kła- 
dą fię w galas (59); lecz skory maiące mieć czerwony kolor, powinny 
iefzcze być uprawiane w otrębach, Beach, i foli. 


30. Naypierwey wyprawiaią be skory ciaftem zrobionym z otrąb, 
w ktore kładzie De ie iedne na drugich, na całe dwa dni, przy fchytku 
tego czału, wyimuie be ie z nich oczyfzcza fig ie inftrumentem fłużącym 
do ogolenia ich z fzerści, ktory taki ieft prawie, iaki i garbarski skrobak; 
obmywa fię ie dobrze w czyftey wodzie, i wiefza fię na żerdziach, A że- 
by z nich woda ociekła. W Dyarbekirze robią także na kfztałt kafzy 
z otrąb, i w tey przez 3 dni w lecie, à przez 6 w zimie moczą skory. 


Uprawianie skor w Figach. 


Gdy z skor wyfącza fię woda, w Leukoteon gótuią tym czafem kon- 
fekt z Fig. Bierze fe 30 funtow Fig fuchych.  Gotuie fig ie w 3oftu pin- 
tach czyli kwartach wody, poty, pokiby fię dobrze nie rozgotowały, i nie 
przemieniły w kafzę, kładzie fię potym w ten konfekt 40 skor, A żeby 
figiw nim przez 24 godzin macerowały: to czyni ie miękkiemi, grubemi, 
pulchnemi, i procz tego wznieca w nich fermentacyą potrzebną, a żeby 
farba czarna mogła ie potym łatwo wskruś przeniknąć. 


31. Po tym konfekcie fig płocze fig skory w fwicżey wodzie, dla należy- 
tego ich oczyfzenia. Gdy fą iuż dobrze czyfte, i woda fig z nich dobrze 
wylączy, bierze fig 15 fub 16 1untow (oli utłuczoney miałko; pofypuie 
fię nią 40 skor, i układa fię iedne na drugich; zofłaią tak przez dni 15, 
w czalie dłużfzym mogłyby be popzuć, Na ow czas wzbudza fe w nich 
nowa fermentacya podobna do tey o ktorey mowiliśmy, gdy rzecz była 
o skorach proftych, ktore także Garbarze nafalaią: po skończonych tych 

dniach 


ven 


> ZZEE YZ zzz 
e سس جع‎ mA 


“¿wama ase 
` PAŹ 


چ 


16 SZTUKA SZAFIANNIKA. 


dniach kładzie De ie w {wieżą wodę, i płocze w niey 6 lub o razy; zawie- 
fza fe ie, żeby fig z nich woda wyfączyła, A potym przyfłępuie be do ich 
farbowania (40). Taka ieft uprawa w Wyfpie Cypryifkiey. 


Kontynuacya pracy u wody w Paryżu. 


32. W Paryżu skory wyięte z pfiego gnoiu płoczą fig i garbuią iefz- 
cze skrobakiem maiącym oftrz okrągławą, iakośmy iuż byli namienili, 
à to fzofte iu} ieft garbowanie. Potym depcze De ie po 5ty raz, i moczy. 
przez 5 lub 6 godzin w kadzi napełnioney wodą, tak iako i po innych 
garbowaniach, wyimuie fię ie, i fzlufuie kamieniem, iako i przed macero- 
waniem ich w pfim gnoiu (13), A to fiodme ieft farbowanie: i w tym że 
famym czafie nie rzucaiąc ich, garbuie fig ie z ftrony fladru i z ftrony mię- 
fa, à to ieft ofime garbowanie: depcze be po fzofty raz i mocrzy fię ie na 
nowo; wyimuie fig ie, i garbuie raz dziewiąty z ftrony fladru i mięfa: po- 
tym depcze fig ie raz 7my, i moczy w kadzi na pełnioney wodą; po tym. 
moczeniu garbuie De ie raz dziefiąty tylko z front fadru; depcze fię ie* 


` ofimy raz, kładzie fig ie w kadź napełniona wodą; wyimuie fię ie dla wy- 


gładzenia ich lepfzego tak z ftrony mięfa iako też i z ftrony fladru, ktore 
to nazywa fig iedenaftym i ofłatnim garbowaniem. 


33. Widziemy przez te rr garbowania, z ktorych niektore f dublo- 
wane, iak praca około wyprawy skor na Szafian ieft trudna. Skora ko- 
złowa nie mogłaby fig obeyść bez tak długiey pracy, ponieważ z natury 
fwoiey mało ma miękkości. Skory tak iuż wyprawne iak tylko w czafie 
dwoch godzin wyfączy De woda, mogą bydź farbowane, 


Hałunowanie Skor. ` 


34. Nim mowić będę o farbowaniu, potrzeba co powiedzieć o ha- 
łunie, ktorego Be zażywa we Francyi, przed skor farbowaniem. Gdy iuż 
dobrze fą wypłokane i wykręcone: w kręcidle, gdy fię maią farbować, 
zaczyna fię ta operacya od hałunu: bierze fię 12 funtow hałunu rzymfkie- 
go do 8 tuzinow skor, i rofpufzcza fig go w dwoch wiadrach wody, z 
ktorychby każde zawierało w fobie 15 pint; iak tylko woda cokolwiek ieft 
ciepła, halun fg w niey cokolwiek rofpufzcza. ` = j 


Hałun rzymski, ktory Szafiannicy naybardziey fobie fzacuią, ieft 
czerwonawy , i krufzy be łatwo.  Hałun angelski czerni skory, inie do- 
brze ie hałunuie. Hatun fmyrneyski ieft rozfypuiący fig w profzki, chro- 

3 powaty, 
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powaty, i nie ma tak pięknego koloru. Zobacz co fig tycze hafunu, to 
cośmy mowili w Sztuce Garbarza skor węgierskich. 

35. A żeby skory dobrze wykręcone w kręcidle mogły być hałunowa= 
ne; hałunowane składa De ie we dwoie mięfem do mięfa, dlatego, à żeby 
fam tylko flader mogł być hałunowany, ftronę od mięfa na daremnieby ha- 
lun gryzł; bierze De iedna, i macza fig tak złożona w fzafiku w hałunie iefz- 
cze ciepłym, rufza De ig w tym hałunie przez poł minuty; wyimuie fig ią 
natychmiaft, i kładzie fię ią na kobylicy garbatey maiącey 4 geometryczne 
ftopy wyfokości, pofławioney na warfztacie tak prawie, iako be widzieć 
daie w mieyfeu B. na gornym koperfztychu. 

36. Daie fię potym czas, A żeby woda hałunowa fciekła, wykręca 
fię skory w kręcidle drewnianym, reprezentowanym w mieyfcu P. Żelaza 
potrzeba fig wyftrzegać ; wkłada fie ie potym w drewniane praffy będące 
w kącie, A żeby lepiey iefzcze woda z nich była wyfączona, podftawia De 
podnie fzaflik z wodą hałunowaną, A żeby weń ze skor fciekała woda; 
kręci fię ie potym po dwie razem, a dobrze wykręcone rozciąga fię na 
wielkiey kobylicy, à żeby żatracone były nie potrzebne zmarfzczki; kła- 
dzie fię ie zaś mięfem do mięfa. 

Wanienka w ktorey De hałunuie ieft reprezentowana w mieyfcu T. 
ieft troche płafcieyfza i (zerfza niż ta, w ktorey be farbuie, i ktorą w kro- 
tce opifzemy (52); potrzeba około połtory godziny na uhałunowanie 
ośmiu tuzinow skor: | ech | 

١ 37. Gdy iuż fa wody zaprawne hałunem, konferwuie be ie, i zafży- 
wa fię ich (przydawfzy cokolwiek wody i hałunu, nadgradzaiąć to, co 
mogło 'z tych obydwoch rzeczy zginąć ) do hałunowania innych skor; 
í nie potrzeba potym nad o lub 10 funtow hałunu do takiey liczby skor, 
do iakiey De brało 12 funtow za pierwfzym razem. 

> > 38. Skory nie powinny zoftawać długo w hałunie; wyimuie be ie 
prędko, iakośmy iaż powiedzieli, à żeby mogły być wyciągnione na wiel- 
kiey kobylicy, przeciwnie skory węgierskie długo trzymaią fię w hałunie, 
A to dla tego, że fg bardzo gęfte. 


Farbowanie Szafianu czerwonego w ۵۵ 
Cypryifkiey. 

39. Gdy D iuż skory uhałunowane, powinny być farbowane. Are 
tykuł ten powinienby należeć do Sztuki Farbiarza, ztymwfzyftkim ponie- 
waż Szafiannicy (ami farbuią Szafiany , tę także opifzę operacyą. 

C Ponie- 
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Ponieważ Szafian czerwony ieft naydrożfży, i utnieiętność farbowa= 
nia go ieft naywiękfzey wagi, od niego zaczniemy. Matetya koloru tego 
uchodzi za wielki fekret we Francyi, albo przynaymniey iak powiadaią, 
robiona bywa z z wielkiey miefżaniny maści i oleykow. ` P. Geof’ roy mło- 
dfzy mowi w fwoim manuskrypcie, że dowiedział be, iż zażywano dote: 
go koloru wifniowey laki w lafkach, obroconey w proch, zmiefzaney z 
galafem, z hałunem, i z trochę fzarłatu > w Cyprze famego tylko do te- | 
go zażywaią czerwcu. 

40. Czerwiec po łacinie Coccus paphica, Coccus iufefiorius, Scar- 
latum: to ieft Szkarłat wenecki, ziarka fzkarłatowe, czyli nafiona roba- 
czkow znayduiące się powfzechnie pod krzewiem nazwanym Jee aculeata 
cocciglandifera. W Okcytanii nazywaią go //ermillus. Są Autorowie 
niektorzy, nazywaiący go fzarłatem, lecz wielka ict między czerwcem 
i fzarłatem rożnica: Szarłat ieft robaczek Żyjący pod zielem nazwanym 
Opuntia (45) z ktorego robią sliczny kolor, ktory ieft prawdziwym fzkar- 
łatem, o ktorym mowić będziemy w krotce. Czerwiec zaś tak wielki by- 
wa iak fzocowica, zbiera się go w Okcytanii, w Prowancyi i w Hifzpanii * 
zobacz Memoryały P. Kzaumur należące do Hiftoryi o robactwie, w 
ktorych daie bardzo dobre opifanie tych robaczkowych nafion, zobacz 
także Hiftoryą fizyczną o morzu P. Mar/fgli, Dykcyonarz Lekarfki, Dyk- 
cyonarz Handlu, tudzież P. Helfot; Memoryat akad 1741. R. kar 50 iako 
też P. de Bomare, i Dykcyonarz Hiftoryi naturalney. 

41. Do czterdzieftu skor bierze się 25 uncyi naypięknieyfżego, ki 
tylko. być może Czerwcu; płaci się go 4 funty w Paryżu-czafem po roo 
troiakow francuskich , funt zaś iego nie waży więcey nad 16 uncyi, gdy 
ieft wyfulzony; tłucze się go na profzek; naypierwey:każe fig go gotować 
| w ośmiu pintach wody **, a gdy się iuż dobrze ugotuie, rzuca się weń po 
1 i trochu piątą część hałunu; to ieft'5 uncyi: to wfzyftko miefza się „przez 
pol kwadranfa, powtarzając to miefzanie po 5 lub po 6 razy, poty pokiby 
ZS się po trochu fypiąc halun cały weń nie wyfypał, na ow czas likwor ten 
gotuie się poty, pokiby go nie ubyło nad 4 lub.s palcow, à tak dopiero 
ftaie fię dofkonałą farbą. Uczynić fig a może bladfzą przes praydanie 
halunu, à żywfzą, przez uięcie tego rodzaiu foli. 


ra Gdy 


* Znayduie go fie u nas w Polfzcze więcey nim farbnie SCH š 
podobno, à niżeli we wízyñkich tych mieyfcach zk Para Paryfka podług ktorey: teduko- 
wyliczonych od Autora. Na. Ukrainie łyżka ` walem wfzyftkie miary W fchdoniego Paid wa, 
wielka dobrze iuż wyfufzonego kupić fe mo- zawiera w fobie. 48 calow kwadratowych ç 
że za poł tynfa, a y w tym kraiu pofpolftwo i waży około dwoch funtow. 
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57042. Gdy iuz.farba ieft gotowa, bierze fig iey około połtora funta, 
czyli 3 części pinty; włewa fig ią iefzcze ciepłą w naczynie iakie; macza 
fig w niey bawełnę, i tak zmaczaną bawełną pociera fię powierzchowność 
skor; ktore fig maig farbować z ftrony fadru: wykręca be skorę pofar- 
bowaną tak, iak fe wykręcaią chufty z wody. Gdy iuż ده‎ skor fą tak 
pofarbowane, i wykręcone, bierze be powtornie pierwizą, farbuie fię 
ią znowu zmaczaną bawełną w farbie, i wykręca fig ia tak iak i pierwey: 
عوكلا رجام‎ skory tym fpofobem farbuią fig i wykręcaią raz drugi, a potym 
to fię amo czyni z niemi po 3ci, po 4ty, i po pięty raz, . | 

Kładzie fig potym pol fzefhafta funta galafu potłuczenegow pro-‏ .49„ ؛ 
fzek delikatny w ro pint zimney wody „i w nim maczą De te 40 skoriedne‏ 
po drugich. — Gdy iuż wfzyfikie fą w. tym galafie umaczane , obmywa Je‏ 
ie 10 lub 12 razy w bardzo czyftey wodzie, i rzuca fię ie iakokolwiek w‏ 
kupę, iedne na drugie; depcze be ie potym nogami, i gniecie rękami‏ 
dla wycifhienia znich wody „ à gdy iuż dofkonale fię z nich wycisnie , Zar‏ 
nofi De ie do magazynu, w ktorym rozciąga De je na ziemi, ` 5‏ 
Gdy tak te skory fg rozciągnione, macza De rękę w oleiu fezamo-‏ نجه s t‏ 
wym *, i/pociera bé nią każdą skorę z "rom ñadru, da nadania im co-‏ 
kolwiek luftru, i przefzkodzenia, a żeby be nie marfżczyły; potym za-‏ 
wiefża fig ie w cieniu, lub na Bopen, à żeby tchły. "Taki ief (pofob w‏ 
Łeukoteon farbowania Szafianow:na' czerwony kolor © 060% <‏ 


` Spofob ktorym fig farbuią skory. w Paryżu. 

, „45. W Paryżu, w ktorym innym fpofobem Szafiany farbuig, od- 
mienna też ieft około nich praca, miewaią nayprzod do tego kocioł mie- 
dziany dobrzę, wybielony,, albowiem mied (ama piułaby kolor, à nawet 
powinien być bardzo częfto. ten kocioł pobielany. reprezentowany ieft na 
koperfztychu w mieyfcu E, ; w ten tedy kocioł czyli kadź kładzie fię mate- 
rya deftynowana na farbę: podług P. Geoffroy, kladzie be weń lake w la- 
skach (56), obroconą w profzek z galatem (58), 2 hałunem i z trochą 
frarłatu. P. Barrois upewnia mię, że P. Geoffroy myli be niezawodnie 
w ren mierze; lecz mało ieft nam na tym, ponieważ czerwcem arcy do- 
skonałą można dać farbę. 

Szarłat nic infzego nie ieft, tylko nie wielki robaczek, bywaiący pod 
krzewiem nazwanym po Polfku figa indyifka lub fzarłat, a po Francufku 
| Ca Raguetté 


* Sezam inaczey. nazywa fig łogową cudzoziemsk 3. 
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Raguettć, Cor dae, Nopal, Opuntia, Figuier Tide ; zbietaią go w Me- 
xyce z wielką pilnością, i fufzą te robaczki, à żeby nam mogły być przyfła- 
ne. Funt fzkarłatu kofztuie blifko 24 liwrow francufkich w Paryżu, i tey 
to famey farby zażywa Fe do ufarbowania nayprzednieyfzego fzkarłatu 
(zobacz P. de Reaumur memoryały fłużące do Hiftoryi o robaćtwie, ofo- 
bliwie tom 4ty. P. Hellot o farbowaniu wełny). 


1 
1 
1 
Y 
, , 
1 


46. Kładzie be na kotle fito obfżyte płotnem, przez ktore leie be 
 czyfta woda. Sito to ktore reprezentuiemy na koperiztychu w mieyfcu 
O. do tego jedynie ffuży, a żeby nie przepufzczało rożnych będących w 
wodzie plugaftw. Gdy be gotuie, miefża De czafami tę miefzaninę ko- 
fiurem.  Kofiur ten reprezentowany w mieyfcu T. ftuży do podniefienia 
farb opadaiących na dno kotła, ktoreby do niego przylgneły, gdyby fię 
ich uftawicznie nie porufzało, i przylewa be do tegoż kotła wody tyle, 
ile iey ubywa; na to miewa be nie wielki kociołek, ftoiący na piecyku, 
| w ktorym bywa zawfze ftoiąca woda, kocioł ten trzyma De przy murowa- 
| nym. piecu przez wielkie haki, ktore weń wchodzą, tak dalece Ze fię zofta- 
ie prożne mieyfce między kotłem i między piecem murowanym, przez 
1 ktoryby ogień i gorącość mogła otaczać ze wfzyftkich ftron kocioł, cze» 
| lufcie ktoremiby dym wychodził. 2 pieca; idą w bok dolem ku kotninowi, 
I! ktory nie powinien być nad kotłem :, to powinno fię zachować dla więk(ze- 
go ochędofiwa.  Wyproznia fig kocioł czerpaczką maiącą rękowiść repre- 
| : zentowaną w M. w kocioł mnieyfzy, ktory więcey ma 1gftą calami glebo- , 
kości nad ig lub nad 20 calowefzerokości,: widziemy gO w.G. powinien 
| być także nakryty fitem, trzymać fig powinien w cieple umiarkowanym; 
| ; tak, à żeby można w nim było ftrzymać rękę, gorącość albowiem po- 
| trzebna ieft do tego, a żeby fig dyftyllował kolor, lecz gdyby była zbytecz- 
l na, skoryby be pokorczyly, ftalyby be takie iak pargamin, 1 ciężkoby 
H: ie było wyproftować. Kolor oczyfzcza fie'iefzcze w tym kotle, ` opúfz= 
D czaiąc na doo wycifki, wlewa be koneweczką cynową poltora funta tego 
koloru w wanny nifkie iako fię widzieć daig w H. na koperfztychu tey | 
Sztuki Szafiannika. ` d ۲ 


dncy , zlozywfzy ią, tak iakośmy iuż powiedzieli brzuchem ku brzuchowi: 
۱ tojeft wzdłuż mie[em ku miięfu, a fladrem na wierzch. Rzemieślnik bierze 
tę skorę dwoma rękami, i macza ią w fwoiey wannie z gory aż do dna 
wkładaiąc ią, i wyimuiąc pięć lub fześć razy, obraca potym skorę zawfzę 
złożoną mięfem ku mięfu, biorąc ią przy głowie ręką: prawą, 3 żeby ftro- 

1 na 


| 
1 
| „5-42 Da fatbowania skor w. tym. kolorze potrzeba z nich brać po ie 
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na ktora była w gorze była także umoczoñnas potym macza te skorę w wane 
nie , poki prawie wfzyftek likwor będący w nią nie wniydzie:  Perzuca res 
fztę, i bierze drugą skorę و‎ a żeby ią maczał tymże famym fpofobem. 
To fig tu zachowuie, Ze macza naypierwey od ogona, ponieważ miey- 
fce to naybardziey potrzebuie koloru, i zatapia fig po trochu, A żeby też 
i głowa mogła przyiść ku: frzodkowi wanny, . fłowem mowiąc, ftarać fig po= 
trzeba, a żeby be kolor wfzędzie po całey skorze chwycił. 

48. Jak tylko fię ktora skora ufarbuie, kładzie ię ig na kobylicy, kla- 
dzie De ie wfzyfikie iedne na drugich rowno, 2 żeby fg nie marfzczyły aż 
do ofimiu tuzinów, z ktorych iedne 48 kładą fię na iedney ftronie koby- 
licy, à drugie na drugiey. Gdy 96 iuż fię ufarbuią, przewraca fię pier- 
wizy ftos, kładąc na {pod te skory, ktore były na wierzchu, a żeby od 
pierwfzey mogła być zaczęta praca; widzieć ie można na kobylicy B. wy= 
fożone. 

49. Gdy iuż wfyftkie skory 3 razy a czafem i 4 fg zmaczane w farbie, 
macza fię ie w wannie napelnioney wodą czyfłą, otworzywłży ie czyli roz= 
łożywfzy, à żeby mogły być dobrze wypłokane; potym rzruca fig ie na 
kobylicę, na ktorey skory wifzą iedne na drugich fiadrem do fladru obro- 
cone, à mięfem ku mei. 

50. Maia Rzetmieślnicy iako ża rzecz pewrią, że te kotły napełnione 
kolorem boią fię grzmotow,. to left, że burza może ie czafem porufzyć; 
przeto‘ dobra jeft rzecz nie brać fig w ten czas do farbowania skor, kiedy 
fię wątpi o pogodzie. . Zobacz o tym Sztukę Zamefznika, Artie 465 
gdzie mowilem o przyczynie porufzaigcêy, rožne garbarfkie końfekty. 

51. Gdy iuż po 3 razy skóry fg maczane w farbie, pfocze : fig ie, í roze 
kłada, bierze Te ie za duże łapy, macza fig ie w wannie iedne po dru- 
gich, i rozciąga fię ie na frzozdku kobylicy ku fladrowi à mięfem ku mię: 
fu, à żeby kolor do prżeięcia* ich więcey miał czafi, brzegi powinny być 

żałożone na skóre do fiadru, š żeby nie fciekił z nich kolor; tak zofta= 
wać powinny przez noc, ' DŻ prźytaymniey przez 5 lub 6 godzin, potynż 
mora być rzucane w galas (60). 

52. Wanna do czerwoliegó koloru; w którey be macza Szafian, re- 
prezentowana icft ofobno na koperfztychu w mieyfcu F, dno bywa mm 
a czafem i na 20 calows: lecz. że bywa rozłożyfta miewa brzegi dfugie na 
25 lub'40 calow, “à głęboka bywa na iednę prawie geometryczną ftopę, 
powinna bydź zrobiona z iedliny, ponieważ dębina ieft fzkodliwa, czem 
, kolor, i plamy robi po skorze, możnaby iefzcze dla Pep befpieczeń- 
wa Obie i = blachą ołowianą lub cynową. — | 

i Ç 3 33. Trzey 
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53: Tizey robotnicy ktorych fig reprezentuie na koperfztychu nifko 
wann, _rożnemi fig zabawiają pracami, ieden leie fatbę , drugi macza ماو‎ 
ty, trzeci wynofi ie ña kobylicę. Trzey ci robotnicy trawią 12 lub 15 go: 
dzin na farbowaniu gmiu tuzinow skor, każdy z ofobna może ich farbo- 
eng 32 przez godzin 12 | 13 I ojj zg Be 
©1154. Wody nie fg Gboiętne dó farbowania Szafianow; tak iako’ i dó 
innych krafzenin. ` ` Wódy defzczowe fa bardzo twarde, 1 nawet inne 
niektore okoliczności tak niewidome, że fig ich uftrzedz bynaymniey nie 
można; częftokroć albowiem iednąż farbą i w iednychże wodach, w ied? 
nym علقت‎ piękdieyfzy, à w drugim pódleyfzy uda fig kolor, > 


“g5. Podług Autora Dykcyonarza Handlu (edit 1748, tom, 3. kar 316.) 
skory,deftynowanę na czerwony Szafian ر‎ przebywizy 12 godzin w pfim gno- 
iu (15), powinny fig opłokać w wodzie, i garbować na kobylicy 7 ftrony. 
fladru i mięfi, potym po 3 razy powinny być wytłukane. paląami co raz w 
infzey. wodzie , a potym wykręcone w drewnianym kręcidle i uhałunowane. 


W tym iuż będąc fianie, kładzie fig ie na kołowrot, to ieft na inftrument, 
ktorym Be wykręcaią skory ; na zaiutrz kręci fig ie iefzcze w krecidle , roz- 
ciąga fię ie na kobylicy, i macza fe ie w farbie czerwońey. zrobioney z 
laki. w lafkach, zmiefżaney z innemi rzeczami, ktore famym tylko Sza- 
fiannikom wiadome, AAS GR a 

56, baka ick pewny rodzay wofku czyli czerwonawey Zywicy , ktorą 


` fig zbiera w Indyach. na drzewowych gałązkach, na ktorych ig robią mu- 


chy, Żywica ta zgotowana. z niektoremi. kwafami naturalnemi, Date be 
arcypiękną czerwoną farbą, Lake w lafkach miewamy_z kroleftw Bengalu, 
Pegu, i Sian: Kompania Indifka handluie nią u nas, kupuie be ie w Pay 
ryżu funt prawie po 6 liwrow. Laka w ziarkach nic infzego nie ieft tylko 
laka z lafek pokrulzona na kamieniach: z tey laki pokrufzoney, czyli ونر‎ 
kowatey, robi fe Jak do pieczętowania. P. Hellot (Mem, Acad 1741 
kar 64.) date ipolob wyciągnienia z nicy koloru za pomocą żywokofiu, 
czyli kofztywału pierwfzego. ` ۳: 5 فک 11ج‎ Za 
' e. Powiada Autor Dykcyonarza Handlow, Ze w wfchodnim Pań- 
ftwie zażywaią tey: farby do farbowania Szafianow, à ia wyżey namieniłem, 
Że w Leukoteon zażywaią do tego czerwcji, lecz w Dyarbekirze zażywaią 
albo laki albo fzarłatu, i P, Geoffroy rozumie, że toż famo be praktykuie 
w Paryżu, SSE xë NE 
58. Lapończykowie , à żeby na czerwony kolor ufarbowali skory; 
rozwilżaią ie pierwey sling, potym żuią korzeń kurzego ziela, czyli fied- 
> e 3  mioliftu, 


 — — a 4 
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mioliftu, i wycifkami temi pocieraią skory, co daie im kolor czerwony 
dofyć piękny; podobna jett rzecz do wierzenia, że fol uryny znaydująca 
be w slinie wznieca kolorw tym korzeniu, Sol ta fubtelna uryny znaydu= 


De we wfzyfikich zwierzęcych likworach, fprawuie tenże fam skutek:‏ موز 


w mechu skalnym, czyli w korce,. ktorego Farbiarze zażywaią także rażem 
7 1 EL. uryną, 


Moczenie czerwonych Szafianow. 


59. Szafiany czerwone potrzebują iefzcze moczenia, w Paryżu zaraz 
nazaiutrz po farbowaniu fkor, przyftępułą do tego moczenia, ktore be od- 
prawuie w galafie: zobaczemy wkrotce, że gdy fię farbuie Szafiany na 
kolor żołty, moczenie w galafie powinno poprzedzić farbowanie (76). 


Galas ieft rodzay wyrofikow, czyli fzyfzek znayduiących fig po dębach, 


naylepfzy galas przychodzi z wichodniego Pańfiwa, z Smyrny, z Alepu 
iz Trypolu, galas iednak z Alepu ieft رو‎ zacownieylsy galas francufki 
znayduiący De w:Gaskonil, i w Prowancyi, ieft daleko podleyfzy, będąc 
ordynaryinie czerwonawym, lekkim, i glancownym, a galas wfchodni 
ieft ciężki, i kolczafty, i dlatego to Francuzi daią mu imie de Galle a 


Pepine, ale pewnieyfza ieft rzecz, że go nazywanno przedtym Galle Ale-. 


Dinge, to ieft galafem przychodzący 2 Alepu;  Wfehodniego galafu 3 fą 
gatunki, czarny, zielony, i przez półówę białawy: Farbiatze zażywaią 
tych wfzyfikich gatunkow podług fwoiey: potrzeby, czarny i zielony flu- 
ży im do farbowania na kolor czarny; a biały do farbowania białych plo- 
ĉien, galas lekki znayduiący fig we Francyi zażywany bywa od Farbiarzow 
do ufatbówańia na czarny kolor furowego iedwabiu: robi De także z ga- 
bin czarńego i zielonego inkauft, te iefzcze dwa’ gatumnki galafu wchodzą 
w kompozycyą farby czarney Kipelufznikow, tak iakó i drzewo Indyifkie 
gryfżpan, F kopetwaś , (zobacz Sztukę Kapelufźnika kar 54: ); tey: to far- 


_ by Kapelufznikow , gdy fig nią iaż. nfarbuią kapelufze, zażywaią Garbarze. 
60. Galas ieft materyą powfzechną wizyfikim Farbiarzom , tak wiel, 


kich iako i małych rzeczy, oftatni iednak naybdrdziey go gët, rid wy- 
dofkonalenie cz AO fweich farb; w Lekarfkicy luc ieft rzeczą fcią= 
gaiącą, i odpędzuiącą febry ( Mem Acad mir. tudzież lekarftwem na 
kwas i oflrość ( Mem 173%- kar 39:) dobrą rzeczą na åtvament (w dawnych 


, memoryałach Acad Tom 2. kar 236.) 


6i. Galafu ordynaryinego: 72 funty przed woyną me Too liw- 
row, cena ken podwyźlzyła fię w R. rz63cim aż do 160 liwrow, lecz ten 
galas 


galas ordynaryiny pomiefzany bywa z czarnego i z białego, à famego tyl- 
ko białego Szafiannicy potrzebują, «czarny przedaie fig Kapelufznikom. 
Potrzeba około góściu funtow galafu czarnego do góściu fkor;:ktore czte= 


rêch ludzi w kadzi obracać potrafią. 


- éz. Wrzuca Be naypierwey w wodę fvieżą 50 funtów, to ieft więcey 
nad połowę tego galafu w proch obroconego, i przefianego przez fito, 
kłoci fig go cokolwiek, i wrzuca De weń fkory , w ten czas gdy ieden czło- , 
wiek uftawicznie De zabawia około iego kłocenia. Do godzinie, kła- 
dzie De ićfzcze 20 funtow galafu, à w -godzine-potym refżta,, gdy tym 
czafem czterech. ludzi obracaią te fkory. łopatami. takiemi, iaka ieft. Ke 
uftawicznie-przez 12 lub 15 godzin bez żadney przerwy. 


` 63 Kadź, w ktorey przewracaią fig te 96 fkor, powinna być z iedli- 
ñy, à nie z dębiny, czterema ftopami geometryczneimi i 201073 ۵ 
być powinna nad fwoię trzech ftop geometrycznych fżerokość. Ci ktorzy 
przewracają fkory, przyciągają ie czafami z frzodku ku brzegom kadzi, 
3 żeby galas wfzędzie be rozchodził, i przeymował ie dobrze. Gdy idą 
pa obiad , inni robotnicy zaftępuią ich mieyfce, A żeby żadney pracy ich 
nie było przerwy. 


64, -Zoftawia De przez całą noc w tey kadzi fkory, co dofkonale ie 
czyni wyprawnemi: kładzie fig na brzegach kadzi deízczka , à żeby mogły 
bydź na nią na jaki, moment wyłożone, żeby woda z nich ociekła.. Dla 
powyciągania i zagładzenia z marfzczkow, Etoreby na nich być mogły, 
wykłada De ie na inną defzczkę,, potym na nowo miefza fię ie w kadzi, ce 
w piętnaftu godzinach dwa razy fig czynić powinno. . Gdy fię zoftawia 
fkory w.kadzi,. potrzeba, mieć fłaranie o tym, A żeby te, ktoreby były na 
wierzchu, obrocone były mięfem do gory, dla okrycia innich; zoftawia 
fię ie zaś w kadzi napelnioney tą materyą przez noc całą, à czafem przez 
24 godzin, ieżeli tego wyciąga potrzeba; : co iednak rzadko fię trafia, 
Bardzoby była rzecz fzkodliwa, gdyby iakie w tey kadzi znaydowało fię 
żelazo; we wlzyftkich (kor wyprawach potrzeba fig ftrzedz tego krufzcu, 
ale naybardziey. w wyprawie Szafianow. ٠ = 


165. W 'Leukoteon, ا‎ przed farbowaniem uprawiaią galafem te Sza- 
fiany; ktore maiąsmieć kolor żołty; czerwone albowiem nim fg ufarbo= 
wane, w krzewiu tylko garbarfkim (20) w konfekcie fig (30), i w foli (31) 
bywaią. uprawiane.  -.Do-czterdzieftu fkor zoftawionych na kolor-żolty و‎ 
wlewa fię na zimno przez:6 lub 7 godzin 18 lub 20 funtow galafu, z Go 
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lub dziewięcią pintami czyftey wody *, moczą fig tak w tey materyi te 40 
fkor przez 24 godzin, to zachowuiąc, a żeby tyle tylko było tego li- 
kworu, ile go ieft potrzeba, A żeby fig w nim zmoczyły te fkory, a nie 
pływały po nim: na końcu tych dwodzieftu czterech godzin, wyimuie De ie 
z galafu, a żeby mogły być obmyte w czyfłey wodzie; fufzy Ge ie tak w 
cieniu, iako i na fłońcu, à potym na nowo myle fig ie, i fufzy powtornie: 
taka ieft wyprawa Szafianow imaiących mieć kolor żołty. ` 


Kontynuacya pracy około Szafianow czerwonych 
w Wfchodnim Pańftwie. 


Gdy 19 Szafiany czerwone iuż ufarbowane, w Leukoton (41) kładą 
De w dekokt z galafu (43), A tym fpofobem. galas fłuży i w Paryżu, i w 
Leukoteon do wyprawy wfzelkiego rodzaiu Szafianow, à nawet i w Dyar- 
bekirze iako to wkrotce pokażę. 


66. W Dyarbekirze, Szafiany czerwone w famych tylko gnoiowych 
inateryach, i w otrębach wyprawiaią (19 30); zażywaią potym do ich dal- . 
Der wyprawy mufzczu winnego, lub miodu; foli, gummy laki, lub fzar- 
fatu, hałunu, a potym galafu, ktory koniec daie wyprawie. Bierze De 
50 fkor z tych, ktore famemi tylko gnoiami i otrębami, à nie w dekokcie ۰ 
galafowym były wyprawne; bierze Pe potym mufzczu połmacek zawiera- 
iący w fobie 18 funtow i 3 cwierci, w niebytności zaś iego tyle rzadkiego 
miodu, ten zagrzewa be tak, a żeby w nim można było utrzymać rękę; 
macza fig w nim te fkory iedne po drugiey ; potym zofławuie fig ie w teyże 
kadzi; przykrywa fig ie oponą, iw tym fłanie zoftwuie be przez 3 dni, po- 
tym płocze fię ie 2 lub 3 razy w wodzie, w ktoreyby były rofpufzczone 
3 oka powfzechney foli (czyni to و‎ funtow i 6 uncyi ) potym wpoł be ie 
przefufza. 


. 67. Tym czafem gdy te fkory fchną, bierze be takiż połmacek 
gummy laki, dziefięć razy tyle przymiefzawfzy do niey wody, w defekcie 
zaś gummy laki, bierze fig oko i so drachm fzarłatu و‎ obroconego w pro- 
fzek (45), 8 połmackow przymiefzawfy do niego wody; rofpufzcza be to 
wfżyftko w wodzie, i gotuie przez 3 godziny z trzydzieftą prawie drach- 
mami hatunu potłuczonego miałko : gdy materya ta cokolwiek ochło- 

: dnie, 


* Miara ta wody wyznaczona od Autora, zdaie mi fig nazbyt ۰ 


D 
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dnie, tak, że móżna w niey utrzymać reke, pociera fię nią so 10۶ ۵ 
po drugich, co powtarza fię po 4 razy, maiąc zawfże ftaranie układać ie, 
i wyciągać dobrze za każdym razem, iedne na drugich, Macza be ie po- 
tym iednę po drugiey w wodzie czyftey, w ktoreyby były rofpufzczone 50 
drachm Kałunu; przefufza fig ie w poł, A potym moczy fig ie, i depcze 
w dekokcie z galafu preparowanym tak, iak opifzę z okazyi czarnego lub 
żołtego Szafianu (84); po tey operacyi omywa fię ie w wodzie fwieżey ; (u- 
{zy fig ie w cieniu lub na umiarkowanym fłońcu: gdy وا‎ iu fuche, wy- 
gładza fig i fkrapia oleiem lannym ak Szafiany czarne (86); Farbowanie 
to Szafianu czerwonego iako też i żołtego (85), powinno być czynione 
w mieyfcu ciepłym. 


Kontynuacya pracy około Szafianu czerwonego 
w Paryżu. 


68. Powroćmy Ce do Szafianow paryfkich, ktore były pofarbowane ` 
czerwono, i w kadź włożone (54); iak tylko wyidą z galafu Szafiany, po- 
winny być płokane w czyftey wodzie, ktoraby omyła pozofłały galas, tak 
iako były płokane po farbowaniu. Gdy f} iuż obmyte, dwoch ludzi krę- 
cą ie w ręku, biorąc po dwie fkory razem, iako i przed tym, wytrzepuią 
wzdłoż na ftole, à żeby były iedne po drugich finarowane, kładą ie 5 
fladrem do gory. 


` 69. Trzyma fe oley w mife drewnianey z gębką tak wielką, iak ia- 
io, albo też z kutafem z wełny; macza fię tę gębkę lub kutas w oleiu, 
i finaruie fię nim Aader, dla nadania mu miękkości, i przefzkodzenia, 4 
żeby powietrze nie uczyniło go twardym, żawiefza De te fkory na hacz- 
kach za nożki, głową ku ziemi, Aadrem do fladru, w nie wielkiey od- 
ległości iedne od drugich, itak ie układaią, a żeby powietrze mogło ie 
potrochu tylko przewiewać; gdyby albowiem wietrzyk powiewał na flader, 
mogłby popfuć kolor. Nie potrzeba dwoch funtow oleiu do ośmiu tuzi- 
now fkor: lecz potrzeba pol dnia ftrawić dwom ludziom na trzepaniu ich, 
fmarowaniu oleiem, i wiefzaniu. 


W Leukoteon zażywaią do tego oleiu fezamowego, ktory ieft ordy- 
naryinym oleiem na Wfchodzie. i 


Szafiany fchną dzień lub dwa, podług pogody czafa, czafem‏ .مد 
można ie pozdeymować tegoż famego dnia; w zimie potrzeba czafem na‏ 
i prze-‏ 
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przefufzenie ich całego tygodnia; na oftatek wyciąga be ie, iak może być 
nayprędzey. 

71. Gdy iuż D dofkonale Szafiany fuche, potrzebuią iefzcze, à żeby 
były wygładzone, i ofłatnią przyięły wyprawę; nayprzod tedy kładzie fig 
ie po dwie na kupki, fiadrem ku fladrowi, depcze fig ie na defzczce czy- ` 
ftey po dwie razem nogami obutemi w garbarfkie papucie, umyślnie flużą- ` 
ee do Szafianow. Jeden człowiek może ich wydeptać na dzien 4 lub 5 
tuzinow, potym poleruie fię, i wygładza chropowatość ich garbarfkim ga- 
lantem (zobacz Sztukę Garbarfką ) dla zatracenia ofobliwie wielkiey ziar- 
kowatości; ieden człowiek może ich tym fpofobem wygładzić 4 tuziny 
na dzień. S 


Potrzeba procz tego iefzcze oflatni raz garbować Szafiany od‏ رود 
mięfa miefiączykiem garbarfkim,. pocieraiąć ie białkiem, a żeby miefią-‏ 
czyk nie zadzierał fkor.‏ 


73. Szafian czarny poleruie fię, i wygładza galantem na kfztałt iabłka 
lub cebuli zrobionym ze fzkła, iako be widzieć daie na koperfztychu 
w Y.; powinienzaś bydź rozciągany na ftole trochę nachylonym; można 
ich na dzień wypolerować tym inftrumentem 3 lub 4 tuziny. 


Szafian czerwony glancnie fię iako fig widzieć daie w D., galantem 
drewnianym maiącym formę wałka, ktory trzymać potrzeba dwoma ręka- 
mi, (kora zaś wyciągać fig powinna na kobylicy. drewnianey dębowey, 
na ktorey wzdłuż ieft grzbiet grufzkowy, na kilka linii maiący wydatności. 
Zawiefza fig przy iedney ftronie fkory ciężar iaki haczkiem delikatnym, 
ktoryby Be ciągnął ku ziemi; gdy ią tym czafem Garbarz poleruiący za- 
trzymuie, i kieruie nią iak mu tylko potrzeba kolanem, tyle tylko iey na 
doł iść pozwalaiąc, ile mu potrzeba do wypolerowania iey wizędzie ; Wir, 
dzieć fię daie w D. akcya Garbarza poleruiącego , à w V. Szafian zawiefżo- 
ny na kobylicę fłużącą do wygładzenia. 


74. Wygładza fig i poleruie dwa razy każdą (korę, to ieft: iak tylko 
raz powierzchowność cała fkory wygładzi fig, powtarza De z początku wy- 
gładzenie, A żeby promyki i plamy, ktoreby De mogły. poczynić, . przez 
nieregularne pierwfze polerowanie , przez powtorną pracę wygładziły fig; > 
procz tego dobre to i pracowite wygładzenie dodaie fkorom luftru: rze- 
mieślnik ieden w iednym dniu może wyglancować Szafianow czerwonych 
dwa tuziny, daie mu fię po 24 troiaki za tuzin: operacya albowiem ta ieft 
Dz deli- 
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delikatna, potrzebuie i fprawności i praktyki rzemieślnika, à Żeby fkory 
iednoftaynie i dobrze były wyglancowane. Macza fie flader cokolwiek 
gębką zmaczaną w wodzie, à żeby galant łatwiey fig mogł slizkać; lecz to 
czynić fię zwykło za pierwfzym glancowaniem. 


75. Pracowite to glancowanie. umnieyfza grofzkowatość Szafianu; ` 
ztymwfzyftkim ponieważ grofzkowatość czyli ziarkowatość ieft ozdobą Sza- 
fianow; dla tego defzczką garbarfką zrobioną z drzewa korkowego, (ieft 
to defzczka drewniana napełniona maleńkiemi brozdkami,) (zobacz Sztukę 
Garbarfką ) pociaga fie zwolna Szafian, à żeby nie ftracił luftru, a ta ieft 
oftatnia praca około Szafianu czerwonego w Paryżu. 


Kontynuacya pracy około Szafianu 0۵ 
w Paryżu. Gë 


76. Szafiany maiące mieć żołty kolor, mniey wyciągaią oftrożności, 
niźli czerwone, nie farbuie De na 20169 kolor fkor; pokiby nie były wy- 
moczone w galafie, (64); toż famo mowić fig może io innych kolorach; 
fufzy fię nawet przez nieiaki czas skory iuż wymoczone, a gdy fię ie ma 

KE farbować, odwilża fie ie i depcze w wodzie, wykręca, wyfufza fie ie w poł, 
۱ halunuie, (35); a potym dopiero be ie farbuie. 


7. Nafienie Aweniońfkie ieft iedyną rzeczą, ktorego De zażywa do 
|| farbowania skor żołtych, nafienie to zbiera fię na drzewie Rhamnus Ca- 
| żharticus minor. Cafpari Bauhini in Pinace pag (428); i w Linne- 
3 ufzu Rhamnus fpinis terminalibus , foribus 0112011171015 diotcis. Spec. 
|| pag. 193. ( Hortus Cliffortianus 20. Flora Suecica 193.), nazywa fe 


| | także te nafiona fzaro żoftemi ziarkami, lub nafiemiem z drzewa Litium 
| 
| 
| 


nazwanego, rodzay ten krzewiu napełnionego kolcami wydaiącego nafio- 
` na Aweniofńfkie znayduie be w Prowancyi, w Delfinacie, i w Okcytanii, 

z ktorey naywięccy nafi Farbiarze fprowadzaią tych nafion, robią tam także 

fok czyli oleik, ktorego zażywaią nafi Malarze, ktory nic infzego nie ieff, 
tylko efiencyą wycifnioną z Aweniońfkiego nafienia. | 


wody, ułarbować może 4 tuziny fkor; kolor ten łatwo fig chwyta, lubo 
dany bywa po wymoczeniu fkor w galafie, tak iednak mocno fię trzyma, 
iak i czerwony, ktory fię daie po tym moczeniu (59). 


ji ۱ 
H ۱ 
1 ۱ 78. Połtora funta nafienia Aweniońfkiego rofpufzczonego w wiadrze 
۱ 
| W Leu- 
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W Leukoteon rzemieślnicy zażywaią także nafienia Aweniońfkiego, 
nazywaiąc go Halagex , fprowadzaią go z Karamanii, z ktorey to fprowa- 
dzaią go do Egyptu, i do Wyfp Archipelagu, w ktorych kraiach krzew 
nazwany Rhamuus Catharticus nie rośnie; lubo u nich tymże famym 
nafieniem farbować fię zwykły Szafiany. 


Im kto chce mieć żywfży kolor żołty, tym więcey potrzeba brać te- 
go nafienia, tak dalece, że przez pomnażanie iego wielości, można mieć 
kolor dofkonały pomarańczowy. Zobacz P. Hellot o farbowaniach żoł- 
tych w Mem. Acad na tyfiączny fiedm fetny czterdziefty A Rok. 
kar 70. 

nie bẹ-‏ مه W Maffylii wyprawiaią fig Szafiany niebiefkie i‏ .ود 
de w fzczegulności opifywal fpofobu farbowania fkor temi kolorami; nie‏ 
wielka albowiem ieft rzecz zrobić kolor błękitny z fłoneczniku i z indychtu,‏ 
a zielony z gryfzpanu pomiefzanego z niewielką częścią wayftynu, albo też‏ ` 
z żołtego koloru pomiefzanego z błękitnym.‏ 


Farbowanie Szafianow na kolor żołty na ` 
Wfchodzie. 


go. W Leukoteon na ufarbowanie żołte Szafianow, bierze be oko- 
to 5 ciu funtow * Halegexu czyli nafienia Aweniorfkiego, i połtora funta 
hatunu w kamykach, ktory fe razem z tymże nafieniem tłucze na miałki 
profzek, to wfzyltko fypie De w 6 pint wody iu ciepłey; ftoiącey na po- 
miernym ogniu przez godzine lub 2, przeftrzegaiąc iednak, à żeby nie by- 
„ła wrząca. 

Zanofi fię 40 fkor maiące mieć kolor żołty do gorącey izby; rofpo* 
fciera fię ie na ziemi iedne na drugich; na ow czas dwoch ludzi biorą za 
brzegi iedne fkorę, ieden z nich macza rękę w farbie żołtey, nie zażywa- 
iąc żadnego infirumentu, fmaruie tą ręką zmaczaną flader fkory, i gdy 
iuż ieft ufarbowana, skf: adaig i ią we dwoie w zdłoż; potym farbuią tym fpo- 
fobem inne, i kładą ie na kupę. Gdy iuż wfzyfikie raz ufarbuią, prze- 
wracaią ie 5 lub 6 razy, na infze ie co raz kładąc mieyfce, i układaiąc ie 
iedne na drugich, a żeby ie lepicy farba przeiąc mogła. 

D3 Farbuią 


$ Rekkem oka na wagę paryską, biorae zawfze 3 funty i dwie uncye na 
iedno oko. 


OR usss S E 
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Farbuią raz drugi iefźcze fkory na kolor żołty, tak iako i za pier- 
wfzym razem, przewraca fig ie, czyli przekłada z mieyfca na mieyfce przy- 
naymniey razy 40, potym macza De ie 7 lub و‎ razy w fwieżey i dobrze 
czyftey wodzie, fufży fig ie w cieniu, fzlufuie miefiączykiem garbarfkim 
od mięfa, A żeby mogły być zefkrobane pozofłałe brody, i glancuie De 
ich flader ۰ 


Praca około Szafianu czarnego w Leukoteon. 


gr. W Leukoteon Szafiany maiące mieć kolor czarny, biorą fie za- 
raz wyięte z garbarfkiego krzewiu (21); albowiem nie, potrzeba ich ani 
w otrębach, ani w figach iako Szafianow czerwonych (30), ani w galafie 
iako Szafianow żołtych (65) wyprawiać: bierze De 6 funtow ziemi koper- 
wafiftey fciągaiącey , iaka be znayduie w wylpie Cypryifkicy, ktorą Oby- 
watele tego kraiu nazywaią Maurite albo Maurizi fzczyptę galafu ftluczo- 
nego, to wizyftko rozpufżcza be na zimno przez 2 lub 3 godziny w czter- 
dzieftu pięciu lub czterdzieftu gśmiu pintach wody, z tego uformuie fię 
likwor czarny, pociera fig nim każdą.skore raz tylko, iiak tylko fię ktorą 
ufarbuie , zaraz ig umyć potrzeba w fwieżey wodzie; gdyby fig albowiem 
to nie Ralo, farba ta pogryzłaby fkory, potym rozwiefza fig tak pofar= 
bowane skory w cieniu, à żeby fchły; date be mniey lub bardziey ko- 
lor czarny na skorach, mniey lub więcey kładąc koperwafiftey ziemi; po- 
ciera fig także trochę oleiem flader czarnych Szafianow, gdy fg iuż pra- 
wie fuche (69 ). 


ga. We Francyi iak tylko skory wyięte bywaią z krzewiu garbarfkiego, 
albo raczey z galafu (69), farbuią De na czarny kolor, powyciąguwizy ie 
na garbarfkicy defzczce (zobacz Sztukę Garbarza ) robi fig kolor czarny z 
kwaśnego piwa, i z fłarych zardzewiałych żelaz weń wrzuconych, iakoś- 
my mowili w Sztuce Garbarfkiey. Bierze fię fzczyptę fzerści lub pędzlik 
profty, i zmaczawfzy go w farbie, pociera De nim po dwa razy a czaiem 
3 lub 4; po każdym tym farbowaniu daie fię fchnąć skorom; za oftatnim 
farbowaniem w poł fig ie przelufza, zawiefiwfży ie za tylne łapki. 


Skory na poł przefufzone rozciąga fię na ftole, pociąga fię ie garbar- 

{ka deizczotką dla nadania im grofzkowatości, i skrapia fig ie cokolwiek 
wodą; po oftatnim farbowaniu depcze fig ie, ożywia De w tym piwie, o 
ktorym mowilismy, i trze fig ie fitowiem, tak iako be ie trze dla nadania 
im luftru. Gdy ią iuż tak wypolerowane, powtornie fig ie kladzie na fto- 
le, 


حي جه سم سد zi‏ 
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. le; pociąga fig ie ze czterech fron, i w poprzek garbarską defzczołką, dla 


nadania im grofzkowatości, skrapia be ie iefzcze wodą; i na nowo be ie 
glancuie, a na oflatek po 3ci raz pociąga fię ie garbarfką defzczołką. 


` .و8‎ Pociera De ie potym po Aadrze kawałkiem materyi iakiey zmo- 
czoney w likworze, zrobionym z piwniku czyli z kaliny włoskiey, z czo- 
fnku , z cytryn, z pomarańcz, albo rei w piwie kwaśnym dla nadania im 
luftru. Trze fig ie zaś mocno fztuką ftarege kapelufza و‎ lub garbarfką do 
tego flużącą fzczotką, rofkłada fig ie na kobylicy fpiczaftey, fzlufnie De 
ie miefiączykiem garbarfkim, i pociąga fię ie korkową czyli garbarską 
defzczołką, dla nadania im grofzkowatości, a ta ieft oftatnia operacya. 
Praca ta ieft prawie taka, iaka ieft operacya nazywaiąca fig źłu/ła koza, 
ktorą opifzemy w Sztuce Garbarskiey. Możnaby zażyć wody zaprawney 
koperwafem do czarnego farbowania, lecz koperwas fufzy i pali skorę, 


fzacownieyfze więc ieft kwaśne piwo, ktore karmi, Ze tak rzekę skorę, ` 


i daie iey miękkość à nie fufzy iey i nie pali. Farba zrobiona z kwaśnego 
piwa lepfzą ieft, kiedy ieft (ag: nie można icy zażywać aż po trzech lub 
po czterech mieliącach, farba zaś z koperwalu może bydź zrobioną każ- 
dego momentu. 


Kontynuacya pracy około Szafianow żołtych 
: w. Dyarbekirze. 


` 84. W Diarbekirze skory maiące mieć kolor czarny, lub żofty, kła- 
dą w galas, lecz do czerwonych zażywaią mufżczu lub miodu: do: 50 
skor mających mieć kolor żołty lub czarny, bierze be 2 połmacki albo 
12 ok galału fiłuczenego miatko, ktory rofpufzcza fig w wodzie na zimno, 
na kaalt rzadkiey kafzy, we trzech okach wody, oko iedno waży 400 


drachm, czyli 3 funty i 2 uncye francufkie *; iak tylko galas ugotuie be 


i opadnie cokolwiek; . macza be w nim skory.,, depcząc ie nogami iedne 
po drugich, co powtarzać De powinno po 3 razy we dwoch godzinach: 
zoftawia De ie w tym dekokcie galafowym, aż do dnia przyfzłego; gdy 


- dekokt ten z galafu ie bardzo gęfty, przylewa fig wody. 


Na zaiutrz wyimuią fig skory, pracuie fie około nich z ftrony mięfa; 
piocze fię ie, depcze fig po4. razy iedne po drugich, à gdy iuż 19 dobrze 
Oczylz- 

* Podług P. Montherault' Konfula Alepo ` redukniemy tu te miarę podług opifania ham 


połmacek iet miarą tamtego kraiu, maiącą zofławionego od Pana Granger. 
22 ok, à oko iedno waży poł 3cia funta, lecz 
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oczyfzeżone, wkłada be ie w fwiezy dekokt z galafu tak zrobiony, 
iako i pierwfzy, płocze fig ie dobrze w fwieżey wodzie, A potym fię 
ie fufży. = ; 


ge, Gdy skory fg iuż fuche, ktore fię maią farbować żołto, bierze 
Be do so skor dwa oka nafienia Aweniońfkiego , miefza be z temi 50 
drachm hatunu utłuczonego, to wfzyftko-rozwalnia De wodą ciepłą, tak, 
à żeby De prezentowało na kfztalt 0 rofołu, à gdy iuż tak ta farba 
ieft preparowana, pociera fig nią skory iedne po drugich ktore powinny 
być wilgotne, à żeby fię ich farba chywcić mogła, à operacya ta dziać fię 
powinna w mieyfcu ciepłym. 


Skory ufarbowane składa fię we dwoie, potym kładzie fię iedne na 
drugich , i trzyma fię ie w ftufie, aż do dnia przyfzłego; obmywa fig ie 
potym z wolna w czyftey wodzie, w ktorey rofpufzcza fię około 40 drachm 
halunu, dla zmocnienia cokolwiek farby na skorze, fufzy fig ie i glancuie 
nie zażywuiąc żadnego oleiu dla nadania im luftru. 2 


86. Gdy w Diarbekirze tak skory na Szafian czarny i żołty wymo= 
czy De po dwa razy w galafie potłuczonym (84); obmywa be ie i fufzy, 
bierze De potym 2 funty ziemi koperwafiaftey żelazniftey, nazwaney Ka- 
raboya, rofpufzcza fig ie w kwocie doftateczncy wody; gdy iuż woda 
dofkonale fe z temi fubftancyami zmiefża, pociera fie nią skory pokiby : 
nie były dofknale czarne; obmywłzy ie w wodzie czyftey, fufzy ie w cie- 
niu, i glancuie; potym nadaię im fię luftr oleim Inianym. 


O handlowaniu Szafianami. 


g7. Czerwonych Szafianow tuzin przedaie fię po 60, à czafem i 0 
liwrow; tuzin ieden Szafianow dofkonale wyprawnych waży ı1 lub 4 
funtow. Tuzin Szafianow żołtych, błekitnych, lub zielonych, przedaie 
fię po 48 i po 60 liwrow à czarnych po 50, po 55, a czafem i po ۰ 
p. des Billetes powiada, iż widział, że w Paryżu wyprawiano Szafiany w R. 
1665. P. Garon ufundował był więcey od lat 30 na przedmieściu S. An- 
tonina Manufakturę na wyprawę Szafianow czerwonych; i w tych czafach 
w {amey rzeczy wyprawiaią fig w Manufakturze S. Hyppolita. Tym cza- 
‘fem Paryż z Mafylii i Awenionu fprowadza wiele Szafianow czerwonych, 
błękitnych, i zielonych; fprowadza fię także do tey Stolicy z Rotomagu 
czarne Szafiany. ۱ 


98. Ta- 
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88. Tapicyerowie, Szewcy, Rymarze robiacy pafy, Siedlarze, Po- 
chewnicy, i Sepetnicy, potrzebuią Szafianow iako całemu ieft wiadomo 
Swiatu, i ze wfzyftkich tych skor, ktorych oni zażywać mogą, te fą u nich 
nayzfacownieyfze, naydrożfze, i naypięknieyfze; trzewiki z fzafianu czar- 
nego tę maig włafność, że De mogą ochędożyć bardzo łatwo gębką zma- 
czaną w occie, i mieć zawfze luftr czyfty. 


89. Szafiany 6 fzacownieyfze fa co do mocy, lecz Fran- 
cufkie D częftokroć pięknieyfze, lecz co do dobroci i do Żywości kolo- 


row, Szafiany wichodnie, Konftantynopolfkie, Cypryifkie, z Alepu iz ۰ 


Smyrny, fą nayfławnieyfze. 


go. Introligatorowie fame tylko Szafiany małe, naycieńfze i nay- 
bardziey ogolone z mie wybieraią, częftokróć fzlufuią ie fami iefzcze 
z ftrony mięfa, dla uczynienia ich cieńfzemi. Płacą ich częftokroć po 
و6‎ lub po 66 liwrow tuzin. 


gı. Wyprawiaią w Lemowicu ierchy czerwone, ktore nic innego 
nie fa tylko owcze lub baranie skory wyprawne, i z nie tak wielką ofiro- 
2059 iak Szafian pofarbowane, potrzebuie De ich 00196 wiele i w 
Paryżu. 

92. Szafian biały wyprawia fig tym fpofobem, iakim i skory biało- 
skornickie, ktorych daliśmy opifanie w Sztuce Białofkornika.  Zażywa 
De ztymwfzyfikim do dofkonałego iego preparowania, a żeby długo bia- 
1066 fwoię mogł konferwować, niektorych materyi, ktorych Białofkor- 
nik nie zażywa, i o ktorych my nie wiedzieliśmy. Co fie tycze pracy oko- 


ło wody, potrzeba zachować wfzyftko w wyprawianiu Szafianu białego, 


cośiny powiedzieli o Szafianie czerwonym (33), ponieważ kozla skora 
twardą będąc wyciąga wiele pracy u wody.- Po wfzyftkich tych pracach, 
to ieft po ofłatnim od mięfa i od Aadru  wygarbowaniu, kładzie be go 
w ciafto otrębowe, w tym zofłaie 4 lub 5 dni w lecie, à 8 w zimie. 


- Gdy to ciafto po kilka razy rufzy fig, czyli fermentuie, i gdy iuż famo 


opadnie, albo gdy fig iu bynaymniey nie fermentuie, wyimuie De z nie- 
go Szafiany , i pobiela fig ie ciaftem żrobionym z mlekiem i z iaiami, tak 
iako opifaliśmy w Sztuce Białoskornika. ` Rozumieią iefzcze niektorzy, że 
dla fprawienia à żeby Szafian biały nie łatwo przyimował na fię brudy, 
potrzeba do tego ciafta przydać rzecz iakąś, ktorą Szafiannicy trzymaią 
w fekrecie, dla utwierdzenia lepfzego fladru oczywifła ieft, Że rzecz ta 
utaiona, mufi być iaką rzeczą fciagaiącą. Robi De potym na Szafianie bia- 
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tym grófzkowatość garbarską defźcżołką, która to dyfiyngwuic Szafian od 
białey icrchy, potrzeba nawet, A żeby ta garbarska defzczołka głęboki 
mogła dawać grofżek; nadaie się zaś temu Szafianow rodzaiowi glanc 
przez tarcie go białą a (ucha chufłą. : : 


Białych Szafianow nie tak ieft wielka konfumpcya we Francyi iak‏ .وق 
we Włofżech, do ktorego krain {prowadza się ich bardzo wiele z Smirny.‏ 
Robią się z nich trzewiki kobiece, a w tym fg lepize od białey ierchy,‏ 
ktora opifaliśmy w Sztuce Białoskornika, że się łatwo wychędożyć mogą;‏ 


„gdy fa zbrudzone, dofyć iefhobmyć ie, a gdy (g fuche wytrzeć ie fzmatą, 


natychimiaft i luftr (woy i piękność odbieraią. 


94. Kordybany fa skory podobne do Szafianu, lecz wyprawne w 
dębinie, w czym rożnią się od tych, ktoreśmy opifali, to ieft od tych, 
ktore się tylko w krzewiu garbarskim i w galafie wyprawiaią. Rzecz ieft 
podobna do wierzenia, że imie to maią od Korduby miafta Andaluzyi, 
tak iako Ruś, Wegry, i Krolefiwo Maroko dały imie innym skor 
rodzajom `. 
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EX PLIK A C.Y A. 
KOPERSZTYCHU SZAFIANNIKA. 


W رب‎ 4 część Koñerfztycbu, 


po operacye podobne fą do operacyi garbarskich, i białoskor- 
nickich و‎ te tu tylko kładziemy, ktore fą włafciwe famemu Szafian- 


nikowi. 
"A. Akcya 6 ktory macza skory w wanience dla ufarbowania 

` ich (47). 

Widzieć się dag 3 wanienki, potrzeba fupponować, Ze przy każdey 
ieft ieden robotnik. 

RB Akcya tego, ktoty kładzie — na SE E gdy wychodzą 
z kałunu, 

C. Akcya tego, ktory ie płocze, dla zdięcia z nich zbytecznego 
koloru. 

D. Akcya tego, ktory glancuie czerwony Szafian. 


“E. Kocioł miedziany, w ktorym się gotuie farba (453 F.y G. Kot- 
ty małe w ktore się przelewa farby (46). 


Widzieć się daie między temi dwoma, nie wielki.kociołek, pofta- 
wiony na piecyku, w ktorym się konferwuie ciepła ۰ 


H. Wanienka w ktorey się farbuią skory. 


Niżfza część Koperfztychu. 
L Kofiur do'farby ( 46 D. | 
K. Łopaty . do miefzania skof wyprawiaiących się (62 ). 
L. Trzeynog, na ktorym się (awia kociolck, bedacy miedzy dwo- 


ma kotk uni, 
E 2 M. Ko- 
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M. ` z ufzkiem do przelewania farb. 
N. Szaflik okrągły w ktorym się hałunuie skory (39). 
O. Sito płocienne do przykrycia kotła. 
P. Kręcidło, ktorym się kręci skory dla wycifnienia z nich wody. 
Q. Inne fito do cedzenia farby. 


R. Obręcz żelazna wbita w fcianę między dwoma kotłami, na kto- 
reyby się kładło fito. 


S. Kufel do nalewania farby czerwoney w wanienki. 
T. Wanna. 
V. Szafian rozciągniony na kobylicy do glancowania. 


X. Galant, czyli walec drewniany, do glancowania Szafianu czer- 
wonego (73). 


- Y. Gałka, czyli cybula fzklanna, do glancowania czarnego Sza- 
fianu (73). : 
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